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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 


(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
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Адрес для переписки: институт стартерных аккумуляторов" (ВО) 


142100, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Лобачева, 13, ОАО "НИИСТА" (72) Автор(ы): 
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(54) ПАСТА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА (БАТАРЕИ) ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 


Формула изобретения 
Паста для положительного электрода свинцового аккумулятора, содержащая окислы 
свинца, сульфат свинца, свинец металлический и сульфат олова, отличающаяся тем, что 
она содержит дополнительно полиакрилонитрильное (нитроновое) короткорезанное 
волокно в качестве связующего вещества при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: 


Окислы свинца 71,0-85,0 
Сульфат свинца 12,0-15,5 
Свинец металлический 1,3-5,4 
Сульфат олова 0,2-8,0 


Связующее - волокно полиакрилонитрильное (нитроновое) короткорезанное 0,1-1,5 
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